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(54) Title: REPLACEMENT STRUCTURES FOR BONES AND CARTILAGE 

(54) Bezeichnung: KNOCHEN- UND KNORPEL^ERSATZSTRUKTUREN 

(57) Abstract 

The invention relates to novel materials for replace- 
ment of bones or cartilages, characterized primarily by 
their unique structure comprising substances known per 
se. Since these structures can be produced by selecting 
the suitable physical and geometric parameters, it is pos- 
sible to manufacture implants either to replace bone and 
cartilage or to manufacture cartilage bone composite im- 
plants which closely resemble the relevant natural bones 
or cartilages in terms of elasticity, porosity and solidity 
and which behave in a similar biological manner to the 
direct in vivo environment. 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft neuartige Materialien filr 
den Ersatz von Knochen oder Knorpeln, die sich in 
erster Linie durch ihre einzigartige Struktur an sich 
bekannter Werkstoffe auszeichnen. Da diese Strukturen 
durch Auswahl der geeigneten physikalischen und ge- 
ometrischen Parameter gezielt hergestellt werden kftnnen, 
ist es moglich, Implantate fUr den Ersatz von Knochen, 
Knorpeln oder Knochen-Knorpel-Verbundimplantaten 
herzustellen, die die betreffenden nattirltchen Knochen 
oder Knorpel in ihren Elastizit&ts-, Porosita*ts- 
und Festigkeitseigenschaften und damit auch dem 
biologischen Verhalten ihrer unmittelbaren Umgebung 
in vivo sehr nahekommen. 
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Knochen- und Knorpel-Ersatzstrukturen 

Die Erfindung betrifft neuartige Materialien fur den Ersatz 
von Knochen oder Knorpeln, die sich in erster Linie durch ihre 
einzigartige Struktur an sich bekannter Werkstoffe 
auszeichnen . 

Dabei ist es vor allem die Struktur, welche die mechanischen 
und elastischen Eigenschaf ten der Werkstoffe bestimmt. Da 
diese Strukturen durch Auswahl der geeigneten physikalischen 
und geometrischen Parameter gezielt hergestellt werden konnen ( 
ist es moglich, Implantate fur den Ersatz von Knochen-, 
Knorpeln oder Knochen- Knorpe 1 - Verbundimp lan t a t en herzustellen, 
die den betreffenden naturlichen Knochen oder Knorpeln in 
ihren Elas t iz i tats - , Porosizi tats- und 

Fes tigkeitseigenschaf ten und damit auch dem biologischen 
Verhalten ihrer urunit telbaren Umgebung in vivo sehr nahe 
kommen . 

In der Pathogenese der Arthrose aber auch bei 
posttraumatischen Zustanden und bei ausgelockerten 
Endoprothesen spielen Knochen- und Knorpeldef ekte eine 
zentrale Rolle. Zur Deckung von Knochendef ekten wird zum einen 
autologer oder homologer Knochen oder aber es werden 
Knochenersatzmaterialien verwendet . Wahrend autologer Knochen 
nicht unbegrenzt zur Verfugung steht, mussen bei homologen 
Knochentransplantaten inf ektiologische Gesichtspunkte (z.B. 
HIV-Inf ektion) sowie logistischen Probleme ( Fuhrung einer 
Knochenbank) bedacht werden. Auch ist die Ver f ugbarkeic 
homologen Knochens ebenfalls limitiert. 

Aber auch Knochenersatzwerks tof f e sind nicht unproblematisch . 
Bedingt durch das Ausgangsmaterial (z. B. Korallen, 
Tierspongiosa) sind die gewonnen Materialien sehr irrhomogen 
und sehr klein. Materialien auf Hydroxylapati tbasis werden 
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zudem praktisch nicht resorbiert und stellen auf Dauer einen 
Fremdkorper dar . GroSe Defekte lassen sich zudem nur durch 
Einlegen mehrerer Knochenersatzstucke decken, ein mechanisch 
belastbares Lager, z.B. zur Aufnahme einer Endopro these , la&t 
sich so nur schwer erzielen. Zudem besteht bei den aus 
naturlichen Ausgangsmaterialien herges tell ten 

Knochenersatzwerks tof f en ein weiteres grundsatzliches Problem: 
Der Knochen, der in die Poren des Ersatzmaterials einwachst, 
stellt die Negativstruktur des Ausgangsmaterials dar, 
wiinschenswert ware aber, wenn der neu gebildete Knochen die 
Architektur des Ersa tzwerks tof f es annehmen konnte, die aber 
von der -nicht resorbierbaren - Ersatzs truktur belegt ist. 

Aus einer Reihe von Untersuchungen ist aufierdem bekannt , daS 
insbesondere die Porengrofie fur das Einwachsen des Knochens 
kritisch ist ( Kiihne J-H et al . 1994, Acta Orthop Scand. 
65 ( 3 ): 246-252 ) . Ersatzmater ialien , bei denen die resultierende 
Porengro&e eher das zufallige Resultat des Ausgangsproduktes 
oder des Verarbeitungsprozesses (z.B. Auf schaumen) ist, weisen 
daher oft . sehr schwankende PorengroSen auf. Auch das 
Verhaltnis des Volumens der Ersatzstruktur zu dem freien 
Vo lumen, das dem Knochen zum Einwachsen zur Verfugung steht, 
ist bei diesen zufallig herges tell ten Produkten ungunstig: Zu 
forden ist, da& der Ersatzwerkstof f bei einer absolut 
offenporigen Grundstruktur mit minimalem Werks tof fvo lumen nur 
Poren enhalt, die bestimmte GroEen nicht unter- bzw. 
uberschreiten . Als minimale PorengroSe diirf ten 150 |im, als 
maximale GroSe 3 mm gel ten. An den Stellen jedoch, an denen 
kein Knochenwachs turn erfolgen soil (z.B. damit BlutgefaSe in 
diese S truktur einsprossen konnen) , mu£ in der 

Knochenersatzstruktur ein Kanalsystem mit entsprechend weitem 
Durchmesser angelegt werden, wobei hier als MaS 1-5 mm 
sinnvoll erscheinen. Aufierdem ist zu fordern, da£ die 
Knochenersatzstruktur gewissen mechanischen Anf orderungen 
entspricht: Zum einen mufi mit diesen Strukturen zwar direkt 
postoperativ eine mechanische Stabilitat erreicht werden 
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konnen (z.B. beim Einsatz dieser Strukturen beim 
Endoprothesenwechsel zur stabilen Verankerung eines erneut 
eingebrachten Implantates) , zum anderen muS innerhalb der 
Struktur eine mechanische Belastung der einsprossenden 
Bindegewebszellen erfolgen, damit diese sich unter der 
Belastung zu tragf ahigem Knochen dif f erenzieren konnen. Der E- 
Modul dieser Strukturen sollte daher unter dem E-Modul des zu 
ersetzenden Knochen bleiben, diesen aber sinnvollerweise nicht 
wesentlich mehr als zu 60% unterschrei ten . Da die 
Knochens truktur jedoch sehr variabel ist und der E-Modui 
zwischen ca. 100 MPa (weicher spongioser Knochen) und 20.000 
MPa (harter kortikaler Knochen) schwankt, lassen sich diese 
Anf orderungen mit den bisherigen Knochener sa tzwerks to f f en 
nicht erfullen. 

Ein weiteres Problem stellen Knorpeldef ekte dar . Dabei konnen 
Zerstorungen des Gelenkknorpels lokal begrenzt bleiben (z.B. 
Osteochondrosis dissecans) oder aber bei der manifesten 
Gelenksarthrose das gesamte Gelenk betreffen. In der 
Vergangenhei t sind eine Reihe von Versuchen unternommen 
worden, Knorpeldef ekte durch externe Zuchtung von 
Knorpelzellen zu decken. Dabei werden patienteneigene 
Knorpelzellen entnommen, in Zellkultur vermehrt und 
anschliefiend in einer zweiten Operation in die Knorpeldef ekte 
verbracht, indem sie dort mit geeigneten Bioklebern angeklebt 
oder aber unter einem uber den Defekt vernahten Perios tlappen 
verbracht werden. Aufier dem Nachteil der zwei Operationen 
besteht bei dieser Methode das Problem, da& die Zellen am Ort 
der Gel enks chadigung verbleiben, dort angehen, wachsen und den 
Gelenkdefekt schlieSlich uberbriicken miissen. Dieses ist oft 
nicht zu erreichen. Eine der Ursachen diirfte dabei sicher das 
zerstorte Knochenlager am Ort des Gelenkdef ektes sein," an dem 
ja der urspriingliche - und ursprunglich gesunde ! - Knorpel 
ebenfalls nicht iiberlebt hat. Eine Ubersicht liber die zur Zeit 
diskutierten Verfahren zur Knorpelzelltransplantation findet 
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sich in: Mesmer K, Gillquist J (1996) Cartilage Repair, a 
critical review. Acta Orthop Scand. 67 ( 5 ) : 523 529 . 

Eigene Beobachtungen an explantierten gelockerten 
Knieendoprothesen zeigen jedoch ein hochinteressantes 
Phanomen: Kommt es bei Kniendopro these nicht zu einer 
kompletten Auslockerung- sonderen zu einer Mikrolockerung des 
Implantates, bei der das Implantat noch in seiner Lage 
verbleibt, aber im Zehntelmillimeterbereich in seinem Auf lager 
hin- und herrutscht, so kommt es bei den druckbelas teten 
Stellen zwischen Implantat und Knochen zu einer 
Umdi f f erenz ierung des im Rahmen der Lockerung gebildeten 
Bindegewebes : Es bildet sich an diesen Stellen Knorpelgewebe, 
der von uns mit Hilfe immunhi s t chemi scher Methoden teilw-se 
als hyaliner Knorpel (entspricht Gelenkknorpel ) gefunden 
wurde. Das ist insofern bemerkenswer t , als nach bisheriger 
Uberzeugung hyaliner Knorpel nicht neu entstehen kann, sondern 
bei reparativen Gelenkknorpelprozessen immer nur 
minderwertiger Faserknorpel entsteht . Diese Beobachtungen 
stehen aber durchaus im Gleichklang mit tierexperimentellen 
Untersuchungen: Wird in den Kondylus eines Kaninchenknies ein 
Loch in die Gelenkflache gebohrt (sogen. " Leer lochver such" ) , 
so bildet sich in diesem Loch aus dem einsprossenden 
Fasergewebe durchaus ein hyaliner Knorpel, der aber im Lauf 
weniger Wochen zu Faserknorpel degeneriert. Die Zusamenschau 
dieser Befunde mit den eigenen Beobachtungen lafit den Schlu& 
zu, dafi zur stabilen Ausdiff erenz ierung 15 einer hyalinen 
Knorpelschicht eine bestimmte mechanische Belastung dieser 
Knorpelschicht erforderlich ist, die bei den Leerlochversuchen 
im Kaninchenkondylus nicht gegeben ist ( f ehlender mechanisch 
tragfahiger Unterbau, da der Knochen uncerhalb der 
Knorpelschicht ebenfalls weggefrast wird) , der aber bei den 
mikrogelokkerten Prothesen jedoch gegeben war. 

Diese Beobachtungen kann man in einem "Knorpelersatzmodell" 
umsetzen, indem man eine implantationsf ahige Matrixstruktur 
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erzeugt, die einerseits aus einer mechanisch belastbaren 
" Knochenersatzs truktur " sowie einer " Knorpelersatzs truktur " 
besteht. Es ist naheliegend zu vermuten, da& die mechanische 
Belastung der Zellen in diesen Schichten im physiologischen 
Bereich der Belastung des entsprechenden Gelenkes liegen 
soil te . 

Eine prinzipielle Darstellung einer solchen 

" Gel enker sa t z s truktur " findet sich auch schon in: Bittmann P, 
Muller W: Sulzer Technical Review, Info direct, Sulzer Innotec 
AG, Postfach 414, CH-8401 Winterthur, 1996. Die angegeben 
Strukturen sind jedoch uns trukturiert und fur die externe 
Zellbeladung mit Knochen- und Knorpelzellen vorgesehen. 
Zu fordern ist jedoch fur den direkt implantierbaren 
"biologischen Gelenkersatz " ein - 5 Knochenersatzs truktur mit 
den oben angegeben Forderungen mechanischer Simulation des 
Ersatzlagers mit den angesprochenen Problemen der Porengro&e , 
Volumen der Ersatzs truktur sowie der dem Knochen angepaEten 
mechanischen Steifigkeit, in Kombination mit einer 
"Knorpelersatzshuktur" , die ganz bestimmte mechanische 
Eigenschaf ten erfullen muS: 

- definierter E-Modul unterhalb des E-Moduls hyaliner 
Gelenkschichten (ca. 34 MPa) ; vernunf tigerweise sollte hier 
ein E-Modul (s.o.: Knochenersatzs truktur ) von 0.2 - 1.0 des E- 
Moduls hyaliner Gelenkschichten angestrebt werden, damit die 
einsprossenden Stammzellen sich unter der mechnischen 
Belastung zu hylalinem Gelenkknorpel umdif f erenzieren konnen . 

- definierter mechanischer Unterbau der Knochenersatzstruktur , 
damit sofort nach Einsprossen der Stammzellen ein mechanisch 
wirksamer Druck auf die Zellen ausgeubt werden kann. 

- eine moglichst hochgradig offenporige Struktur der 
Knorpelersatzstruktur , die insbesondere Raum zur Ausbildung 
der charakteristischen Saulenstruktur des hyalinen 
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Gelenkknorpels mit der typischen bogenf ormigen Faserstruktur 
laSt . 

Vor allem aber ist eine hochs tgradige "Strukturreinheit" dez: 
Knorpelersatzstruktur mit exakt definierten mechanischen unci 
geometrischen Eigenschaf ten wichtig. Zufallige geometrische 
Strukturen mit lokal zufallig wechselnden mechanischen 
Eigenschaf ten sind ungeeignet, da' sich hyaliner Knorpel nur 
unter wohl definierten mechanischen Bedingungen innerhalb 
enger Grenzen bilden kann. 

Da Knorpelzeilen sich " in vivo" bilden konnen, ist der in 
Bittmann P, Miiller w (1996) Sulzer (s.o.) beschriebene Weg des 
biologischen Gelenkersatzes mit externer Knorpelzuchtung und 
anschliefiender Beimpfung der Ersatzs trukturen mit diesen 
Zellen gar nicht erf order lich : Auch die in der Gelenkschicht 
angegebene homogene Fullung mit Agar ( zum Anzlichten der 
Knorpelzeilen in dieser Schicht) ist nicht erforderlich, ja 
sogar schadlich, da sie (beim direkten biolgischen 
Gelenkersatz ) das Hineinlaufen des Knochenmarkblutes aus dem 
Knochenmark in diese Knorpelersatzstruktur und damit das 
Einsprossen der Stammzellen in diese Schicht nur verhindern 
wurde . 

Die oben geschilderten Probleme des Knochen- und 
Knorpelersatzes sowie des biologischen Gelenkersatzes werden 
erfindungsmaSig gelost, indem mit Hilfe eines geeigneten 
Herstellungsverf ahrens geordnete Strukturen hergestellt 
werden, deren Eigenschaf ten bezuglich ihrer mechanischen 
Elastizitat und Porositat definiert sind und den oben 
angegebenen Anf orderungen entsprechen. Da es sich bei dieser 
vorgestellten Klasse von Ersatzwerks tof f en nicht mehr im urn 
"Werkstof f e " im klassischen Sinn handelt (der verwendete 
Werkstoff stellt nur eine der wesentlichen Eigenschaf ten, die 
geometrische Struktur die andere wesentliche Eigenschaf t dar), 
wird im Folgenden nicht mehr von " Ersatzwerks tof f en" (wie 
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bisher in der Literatur ublich) sondern von "Ersatzstrukturen" 
gesprochen, so wie dieses bei der Beschreibung der zu 
fordernden Strukturen bereits geschehen ist. 

Gegenstand der Erfindung ist somit ein Knochen- bzw. 
Knorpelimplantat auf Basis eines dreidimensionalen Gitters 
bestehend im wesentlichen aus einer Vielzahl von regelmafcig 
angeordneteten Staben aus einem teilweise oder vollstandig 
bioresorbierbaren Werkstoff, die eine geometrische 
dreidimensionale Struktur aus annahernd identischen Einheiten 
mit Zwischenraumen bilden, wobei besagte Struktur in Bezug auf 
Elastizitat und Festigkeit auf das Gewebe abgestimmt ist, das 
es ersetzen soli. 

Insbesondere ist Gegenstand der Erfindung ein Implantat, 
welches dadurch gekennzeichnet ist, daS die Stabe aus 
kugelf ormigen oder zylindr ischen Untereinhei ten 
zusammengesetzt sind . 

Insbesondere ist Gegenstand der Erfindung ein Implantat, 
welches dadurch gekennzeichnet ist, da& die Stabe aus einem 
der folgenden Werkstoff e bestehen: Poly-DLac tide , Poly-L- 
Lactide , Poly-DL-Lac tide , Hydroxylapatits , Calciumphosphate 
oder Mischungen, die im wesentlichen Calciumphosphate bzw. 
Hydroxylapatite enthalten, Collagen, Agar oder Gelatine. 

Entsprechende Werkstof fe sind beispielsweise aus der WO 
96/3 6562 oder der EP 0 543 765 bekannt . Auch entsprechende 
Werkstoffe aus resorbierbaren Polymermater ialien sind 
grundsatzlich geeignet 

Insbesondere ist Gegenstand der Erfindung ein Implantat, 
welches dadurch gekennzeichnet ist, da& die aufiere Geometrie 
der Struktur des Implantats der Struktur des zu ersetzenden 
individuelleri Knochen / Knorpe 1 - Gewebes angepaSt ist, so da£ das 
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15 Implantat aus Struktureinhei ten mit regional 

unter schiedlichen geome trischen Parametern besteht. Die 

erf orderlichen Daten kormen dabei aus der Struktur der Knochen 

bzw. Knorpel der einzelnen Patienten praoperativ mittels 

bekannter, ggf . computerunterstiitzter Methoden gewonnenen 

werden, z. B. mittels 3D-CTRekons truktion . 

Insbesondere ist Gegenstand der Erfindung ein Implantat, 
welches dadurch gekennzeichnet ist, da& die Stabe entsprechend 
der geforderten Festigkeit und Elastizitat in den jeweiligen 
Bereichen des Implantats unterschiedliche Dicke besitzen 
und/oder da£ die Abstande der Gitterstabe in den jeweiligen 
Bereichen des Implantats unterschiedlich sind. Durch Auswahl 
der Dicke, des Werkstof fes und des Stababs tandes konnen fur 
einen bestimmten Bereich selektiv die notwendigen 
Eigenschaf ten erzeugt werden. 

Insbesondere ist Gegenstand der Erfindung ein Implantat, 
welches dadurch gekenn zeichnet ist, daS das Elastizi tatsmodul 
des Implantats mindestens 60 % des Elas tizitatsmoduls des 
jeweiligen naturlichen Knochens und mindestens 2 0 % des 
jeweiligen naturlichen Knorpels ist. Wiinschenswert sind jedoch 
Elastizitatsmodule , die nur urn etwa 10 bis 3 0 % geringer sind 
als die des naturlichen Materials. 

Insbesondere ist Gegenstand der Erfindung ein 

Knochenimplantat, welches dadurch gekermzeichnet ist, daS das 
dreidimensionale Gitter gebildet ist aus Einheiten von jeweils 
drei urn etwa 90° zueinander versetzt angebrachten Staben und 
die so gebildete geometrische Struktur annahernd senkrecht 
zueinander stehenden Ebenen von Stabreihen mit Zwischenraumen 
aufweist, in die naturliches Knochengewebe einwachsen kann, 
wobei eine der drei Stabreihen- Ebenen annahernd parallel zu 
der mechanischen Haup t spannungsr ich tung des zu ersetzenden 
Knochens ist. Erf indungsgema£ sind auch solche Strukturen mit 
eingeschlossen, in welchen auch andere als rechte Winkel 
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auftreten, vorzugsweise aber Strukturen mit Winkeln zwischen 
60 und 90° mit den entsprechenden komplementaren Winkeln. 

Besonders geeignet sind auch sogeriannte 
Scherengi tters trukturen . 

Insbesondere ist Gegenstand der Erfindung somit ein 
Knochenimplantat , welches dadurch gekennzeichnet ist, da£ das 
dreidimensionale Gitter gebildet ist aus Einheiten von jeweils 
drei um etwa 90° zueinander versetzt angebrachten Staben und 
die so gebildete geometr ische Struktur annahernd senkrecht 
zueinander stehenden Ebenen von Stabreihen mit Zwischenraumen 
aufweist, in die naturliches Knochengewebe einwachsen kann, 
wobei eine der drei Stabreihen-Ebenen um etwa 45° zu der 
mechanischen Haup tspannungsr ichtung des zu ersetzenden 
Knochens versetzt ist, und so ein dreidimensionales 
Scherengi tter vorliegt. 

Ferner sind Gegenstand der Erfindung Knochenimplanta te , welche 
vorzugsweise ein Elas tizi tatsmodul in einem Bereich von 50 bis 
20.000 N/mm2 (= MPa) aufweisen. Generell sollten diese Werte 
zwischen 3 0 und etwa 3 5.000 N/mm2 liegen, wobei bei Ersatz von 
spongiosen Knochen ein Elas tizi tatsmodul zwischen 3 0 und 200, 
vorzugsweise 60 und 100 N/mm2 und bei Ersatz von kortikalen 
Knochen entsprechende Werte zwischen 4.000 und 35.000. N/mm, 
vorzugsweise zwischen 5.000 und 20.000 N/mm2 vorliegefi 
sollten. 

Die Abstande zwischen den einzelnen Staben in den 
erfindungsgemafien Strukturen bilden Zwischenraume oder Poren, 
deren Durchmesser bestimmte Werte nicht unter- noch , T 
uberschrei ten sollte. Bei Knochenimplantaten liegt dieser 
Porendurchmesser zwischen 50 |im und 5mm, vorzugsweise zwischen 
150 fim und 1 mm, bzw. zwischen 150 [lm und 3 mm. In deh 
erfindungsgemafien Knochens tnikturen sollten auch Bereiche 
vorgesehen sein, in die GefaSzellen, wie z. B. Blutgefa£e, 
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einwachsen konnen. Die Durchmesser der Zwischenraume soil ten 
hier erfindungsgemaE zwischen 500 Jim bis 5 .mm, vorzugsweise 
zwischen 1 mm und 5 mm liegen. 

Somit ist Gegenstand der Erfindung auch ein Knochenimplantat , 
welches dadurch gekennzeichnet ist, da& die von den Staben 
gebildetem Zwischenraume (Poren) einen Durchmesser von 150 |xm 
bis 3 mm aufweisen fur Bereiche, in denen naturliches 
Knochengewebe einwachsen soli, und 1 bis 5 mm fur Bereiche, in 
denen GefaSzellen einwachsen sollen. Die Durchmesser der Stafc>e 
konnen ebenfalls unterschiedlich sein. Erf indungsgema£ kann 
die Stabdicke nicht nur zwischen den ver schiedenen 
Implantaten, sondern auch innerhalb eines Implantats, aber 
auch innerhalb eines einzelnen Stabes variieren. Die Auswahl 
der Stabdicke steht mit den geforderten physikalischen 
Eigenschaf ten des Implantats im Zusammenhang . Auch die Art des 
zur Verwendung kommenden Werkstoffes kann die Anderung der 
Stabdicke notwendig machen. Erfindungsgema£ variiert die 
Stabdicke zwischen 10 fJm und 3 mm, vorzugsweise zwischen 50 (am 
und 2mm, besonders bevorzugt zwischen 100 Mm und 1mm. 

Insbesondere ist Gegenstand der Erfindung somit ein 
entsprechendes Knochenimplantat, welches dadurch 
gekennzeichnet ist, da£ der Durchmesser der Stabe zwischen 50 
pm und 2 mm liegt. 

Ferner ist Gegenstand der Erfindung somit ein 

Knorpelimplantat , welches dadurch gekennzeichnet ist, daS das 
dreimensionale Gitter gebildet ist aus Ebenen von jeweils um 
etwa 90° zueinander versetzt angebrachten, annahernd parallel 
auf Abstand liegenden Staben, und die dadurch entstehende 
geometrische Struktur Zwischenraume aufweist, in die das 
naturliche Knorpelgewebe einwachsen kann, wobei die Anordnung 
der Stabreihen-Ebenen annahernd senkrecht zu der mechanischen 
Hauptspannungsrichtung der zu erwartenden Belastung ist. 
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Insbesondere ist Gegenstand der Erfindung ein 

Knorpelimplantat, welches dadurch gekennzeichne t ist, daS eine 
Stabreihenebene auf Liicke gesetzt ist im Vergleich zu einer 
benachbarten gleichausger ichteten Stabreihenebene. 

Ferner ist Gegenstand der Erfindung ein Knorpelimplantat, 
welches dadurch gekennzeichnet ist, da£ die dreidimensionale 
Gitters truktur gebildet ist aus auf einander liegenden Stab- 
Git terf lachen . 

Insbesondere ist Gegenstand der Erfindung ein entsprechendes 
Knorpelimplantat, welches dadurch gekennzeichnet ist, da£ die 
Stab-Gitterf lachen zueinander versetzt sind. 

Die erfindungsgema^en Knorpelimplantate sollten ein 
Elas tizitatsmodul zwischen 5 und 40 N/mm 2 besitzen, 
vorzugsweise zwischen 7 und 3 5 N/mm 2 . 

Gegenstand der Erfindung ist somit insbesondere ein 
entsprechendes Knorpelimplantat mit einem Elas tizitatsmodul in 
einem Bereich von 7 bis 3 5 N/mm 2 . 

Das Knorpelimplantat ist vorzugsweise dadurch gekennzeichnet, 
daS die von den Staben gebildetem Zwischenraume (Poren) einen 
Durchmesser von 5 |im bis 3 mm aufweisen. 

Der Durchmesser der Stabe bei den erf indungsgema^en 
Knorpelimplantaten kann ebenfalls innerhalb einer Struktur und 
innerhalb eines Stabes variieren. Dabei sind Werte zwischen 1 
|im und 2 mm, vorzugsweise zwischen 5 \Am und 1 mm, insbesondere 
aber zwischen 10 fim und 3 00 [±m anzustreben. 

Insbesondere ist somit Gegenstand der Erfindung ein 
entsprechendes Knorpelimplantat mit einem Durchmesser der 

Stabe zwischen 10 |im und 1 mm. 
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Erf * mdungsgemaS konnen die beiden beschr iebenen Strukturen, 
insbesondere die harten Knochens trukturen von weichen, 
vliesahnlichen Strukturen aus weichen Materialien wie Gelatine 
oder Agar uberzogen sein. 

Ferner konnen die beiden erf indungsgema&en Strukturtypen 
miteinander zu einem Gelenkersatz - Implanta t kombiniert werden ( 
welches aus einem weicheren Uberbau, der Knorpels truktur , und 
einem harteren Unterbau, der Knochens truktur , besteht. 

Somit ist letztlich Gegenstand der Erfindung ein Gelenkersatz- 
Implantat, bestehend im wesentlichen aus einem 
Knochenimplantat als Knochenersatzstruktur , wie oben, unten 
und in den Ansprlichen beschrieben, und einem Knorpelimplanta t 
als Gelenkschicht-Struktur, wie oben, unten und in den 
Anspruchen beschrieben, in funkt lonelier Einheit verbunden. 

Die erfindungsgemaEen Ersatzstrukturen konnen nach an sich 
bekannten Methoden, zum Beispiel durch Ausbohren oder 
Ausfrasen von soliden Blocken hergestellt werden, wobei hier 
auch das Elekrodens trahlbohren angewandt werden kann. Auch im 
Spritzgufcverf ahren konnen einfache Strukturen dieser Art 
hergestellt werden. Dort, wo Hinterschneidungen ein direktes 
Ausbohren oder Gufiverfahren unmoglich machen, konnen die 
Bauteile geteilt hergestellt und nachtraglich miteinander 
verbunden werden. Dieses Verf ahren kann z.B. beim Aufbringen 
der Knorpelersatzstruktur vorteilhaft sein, wenn z.B.. eine 
Vliesstruktur auf die Knochenersatzstnzktur aufgebracht werden 
soil, dabei konnen abbaubare Klebstoffe wie Fibrinkl.eber oder 
Gelate verwendet werden oder aber, die Strukturen werden uber 
eine Hi tzebehandlung (z.B. ReibschweiSen, thermisches Sintern) 
miteinander verbunden, sofern es um thermoplas tische 
Werkstoffe handelt. Auf diese Weise kdnnen sogar gro&e 
Strukturen aus einzelnen Staben oder Subs trukturen aufgebaut 
werden . 
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Es ist vorteilhaft, wenn die Strukturen mit 

stereolithograpischen Verfahren hergestellt werden, da so auch 
Strukturen aus einem Stuck aufgebaut werden konnen, deren 
Hinterschneidungen durch ein bohrendes Verfahren nicht 
realisiert werden konnen. Mehrere Verfahren konnen dabei 
angewendet werden, die im Foigenden ais "STL-Verfahren" 
bezeichnet werden, und von denen einige aufgefiihrt werden. 

Beim sogenannten ^Selective Laser Sintering" werden 
thermoplas tische Werkstoffe pulver f ormig Schicht fur Schicht 
mit Hilfe eines Lasers verschmolzen. Die Kons truktionsdaten 
stammen aus einem CAD-Programm. Nachteilig bei diesem 
Verfahren ist, da& die Spurbreite des Lasers sehr feine 
Strukturen nicht ermoglicht und da£ das freie, nicht 
verschmolzene Pulver aus den Hohlraumen der Struktur entfernt 
werden mu£. 

Besser geeignet erscheint daher das „Jet Phase Solidification" 
Verfahren. Hier wird mit einer feinen Spritzduse ahnlich dem 
Tintens trahldruckerprinzip der Werkstoff Spur urn Spur und 
Schicht fur Schicht aufgetragen. Entsprechend der Diise konnen 
so sehr feine Strukturen (z.Zt bis 20[xm Durchmesser) 
realisiert werden . 

Als Knochenersatzstrukturen gut geeignet sind Strukturen aus 
Stabreihen (Fig.l), wobei zwei oder auch drei Stabreihen um 
jeweils 90° versetzt zueinander angebracht werden. 
Entsprechend den mechanischen Anf orderungen karm sich die 
Dicke der Stabe sowie deren Ausrichtung innerhalb der Struktur 
auch andern, so da& die trabekulare Knochens truktur des zu 
ersetzenden Knochens besser nachempf unden werden kann. 

Gunstig kann es auch sein, wenn die Gi tterstruktur um 45° 
geneigt den mechanischen Hauptspannunge tra j ektor ien im Sinne 
eines " Scherengi tters " folgt, wie das in Fig. 2 dargestellt 
ist: Im Vergleich mit den parallel zu den 
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Haup t spannunge t r a j ektorien angeordne ten Stabs traktoren zeigen 
bei einer solchen versetzten Scherengi t ters truktur groSere 
Bereiche die gleiche Verformung unter einer auSeren 
mechanischen Belastung, da die senkrecht zu den 
Hauptspannungetrajektorien verlaufenden Stabe kauxn verformt 
werden. Eine moglichst gleiche Verformung der 

Knochenersatzstruktur unter Last ist jedoch zur gleichma£igeri 
Stimulation der anhaftenden Bindegewebszellen aufierst 
vor teilhaf t . 

Natiirlich sind auch andere Grundmuster denkbar : So konnen z.B. 
aus aneinander haftenden (z.B. zusammengesinterten) Kugelchen 
Strukturen hergestellt werden, wobei durch Variation des 
Durchmessers der Kugeln oder deren Materials teifigkeit die 
Strukturs teif igkeit den ortlichen Gegebenhei ten angepaEt 
werden kann. Selbstvers tandlich sind auch alle anderen 
Grundmuster und deren Kombinationen denkbar, aus denen 
Knochen- und Knorpelersatzs trukturen mit definierten 
mechanischen und geometrischen Eigenschaf ten hergestellt 
werden konnen . 

Besonders einfach und vorteilhaft werden solche Strukturen 
dann mit dem STL-Ver f ahren hergestellt. Dabei sind zur 
Simulation spongiosen Knochens E-Moduli der entstehenden 
Strukturen zwischen 100 und 5000 N/mm 2 , zur Simulation 
kortikalen Knochens 5000 - 20.000 N/mm 2 anzustreben. Zum 
Erzielen eines hohen E-Moduls mussen den Matrixwerkstof fen 
ggf. Anteile an Zusatzstof f en wie Hydroxylapati t beigemengt 
werden, die - wie im Fall des Hydroxylapati ts - auch noch 
osteoinduktive Eigenschaf ten besitzen. 

Geeignete Matrixwerkstof fe sind insbesondere die Polyglycolide 
sowie Polylactide, insbesondere mit os teoinduktiven 
Beimischungen wie Hydroxylapatit , Tricalciumphosphat oder BMP 
("bone morphogenic protein"). Ganz besonders gut fur das Jet 
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5 Phase Solidification Verfahren ist Poly-D-L-Lac tid (50% D- 
Lactid, 50% L-Lactid) , ein weitgehend amorphes Polylactid, das 
sich hervorragend spri tzgieSen (z.B. mit dem Jet Phase 
Solidification Verfahren) la&t und ein gutes biologisches 
Abbauverhal ten zeigt, wobei die Abbauzeiten zwischen 3-12 
Monaten liegen. 

Als Knorpelersatzstruktur sind dagegen sehr viel weichere 
Schichten anzustreben. Sollen diese Strukturen ebenfalls aus 
Staben hergestellt werden, so sind als Stabdicke je nach E- 
Modul des Werkstoffes und der verwendeten S tabkons truktion 
Durchmesser von 5 (im bis 1mm, die Abstande zwischen den Staben 
Langen zwischen 5 [im - 3.0 mm anzustreben. Ein Beispiel einer 
solchen hochelas tischen Schicht ist in Fig. 3 angegeben: Hier 
sind zwei urn 90° versetzte Stabreihen "auf Lucke" gesetzt 
worden, so da£ eine extrem offenporige mechanisch weiche 
Matrix entsteht. Nimmt man als Beispiel reines Poly-L-D-Lactid 
mit einem E-Modul von ca 5.000 MPa an, so lafit sich die 
Elastizitat uberschlagig einfach analytisch berechnen, wenn 
die Biegesteif igkeit der Stabe, nicht jedoch die deren 
Quers teif igkeit sowie Zugsteif igkeit berucksichtigt wird. 
Danach laEt sich ein E-Modul von 34 MPa einer solchen Schicht 
bei einem vorgegebenen Stabdurchmesser von 3 0 |jjt\ und einem 
Abstand der Stabe voneinander von ca. 0.15 mm erzielen. 
Berucksichtigt man die Tatsache, da& in einer solchen; 
uberschlagigen Rechnung die Struktur weicher gerechnet wird, 
als sie tatsachlich ist, und daS der E-Modul der 
Knorpelersatzstruktur ohnehin weicher als die physiolpgische 
Knorpelschicht sein sollte, so sollten die Abstande bei einem 
vorgegebenen Stabdurchmesser von 30 |im grower als 0.15 mm 
gewahlt werden und ca. 0.2 - 0.6 mm betragen. Eine genauere 
Bestimmung des E-Moduls mufi ohnehin fur den jeweiligen Fall 
mit aufwendigeren Rechnungen (z.B. nach der Methode der 
finiten Elemente) oder experimentell an den fertigen 
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Knorpelersatzstrukturen im Sinne einer Mater ialpriifung 
bestimmt werden. 

Knorpelersatzstrukturen wie in dem genannten Beispiel (Fig. 3) 
lassen sich besonders gunstig im Jet Phase Solidification 
Verfahren herstellen, insbesondere, da eine solche Schicht 
direkt auf eine entsprechende Knochenersatzs truktur 
aufgebracht werden kann. Eine solche geordnet aufgebaute 
Struktur wie im genannten Beispiel aus 30 [im starken Staben 
mit einem Versatz der Stabe um 0.25 mm ergibt ein aufierst 
guns tiges f reies Vertei lungs volumen fur die sich aufbauende 
Zellschicht von iiber 80% Es kann sinnvoll sein, die dem Gelenk 
zugewandte Flache der Knorpelersatzs truktur zu versiegeln. 
Dieses kann z.B. durch Auftragen einer diinnen Schicht aus 
Gelatine oder einem ahnlichen abbaubaren Werkstoff geschehen, 
oder aber es wird eine Folie z.B. aus Polyaminosauren 
aufgeklebt oder auf geschmolzen bzw. aufgesintert oder es 
werden eine oder mehrere S tabschichten dicht nebeneinander 
aufgebracht, wie in Fig. 3 dargestellt ist. Diese Versiegelung 
hat zum einen den Sinn, das Abreiben der Stabs traktor zu 
verhindern, zum anderen halt es den Markblutkuchen in der 
Schicht und erhoht den auf diese Schichc wirkenden Druck. 

Aus den oben beschriebenen Knochen- und 
Knorpelersatzstrukturen lassen sich nun Knochen- und 
Knorpeltranplantate sowie Strukturen fur den "Direkten 
Biologischen Gelenkersacz" kons truieren . 

Knochenersatzstruktur als Knochentransplantat : 

Dazu werden entweder kleinere Blocke mit Kantenlangen zwischcn 
2mm und 20mm aus den oben beschriebenen Strukturen (z.B. 
entsprechend Fig.l und 2) im Sinne eines Granulats gefertigt, 
das in zu fullende Knochenhohlen gelegt werden kann. Da im 
Allgemeinen spongiose Defekte aufgefvillt werden miissen, bieten 
sich hierzu Strukturs teif igkeiten an, die einem E-Modul des 
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entstehenden Materials von 100 MPa bis 5.000 MPa entspricht. 
Sollen kortikale Defekte ausgefiillt werden, so sind 
ausnahmsweise auch S trukturs teif igkei ten bis 20.000 Mpa 
er f orderlich . Es kann sinnvoll sein, die auSere Form der 
Granulatkornchen im Sinne sperriger Formen zu bauen, um eine 
Verzahnung der Granulatkornchen untereinander zu erzielen, 
damit aus diesen Granulatkornchen ein belastbares Knochenlager 
geformt werden, das sich z.B. zur Aufnahme eines Implantates 
bei einem Endoprothesenwechsel eignet. 

Es ist aber auch denkbar, anstelle von Granulatkornern groSere 
Defekte mit einem Stuck auszufiillen, das z.B. intraopera tiv 
aus einem grofeen Block herausgearbei te t wird. Besonders 
vorteilhaft ist es, wenn ein solches grofies Stuck praoperativ 
der Knochenhohle angepaSt wird, indem z.B. aus den 
bildgebenden Daten einer CT-Untersuchung der Knochenblock 
diesen Daten entsprechend individuell fur den bestimmten 
Patienten angefertigt wird. Auf diese Weise ist es auch 
moglich, die Knochenersatzs tmktur den lokalen Steif igkei ten 
des zu ersetzenden Knochenlagers I anzupassen, indem z. B. die 
Dicke der Stabe (sofern eine Stabstraktor gewahlt wird) sich 
andert Oder weitere Stabe eingefiigt werden. 

Knorpelersatzs truktur als Knorpel transplantat : 

Eine Reihe von Anwendungen sind denkbar, bei denen aus einer 
wie oben beschr iebenen Knorpelersatzs truktur ein Implantat 
gefertigt werden kann. So kann z.B. fur einen verschlissenen 
Meniskus oder Diskus (z.B. discus triangularis im Handgelenk) 
eine Struktur gefertigt werden (Fig. 4), die als 
Meniskus transplantat verwendet werden kann. Besonders 
vorteilhaf terweise wird eine solche Struktur aus der oben 
erwahnten Stabstraktor entsprechend Fig. 3 gefertigt, wobei die 
eine Stabreihe der halbmondf ormigen Form des Meniskus folgen 
sollte, so dalS die Form des Meniskus entsteht (Fig. 4). Die 
Oberf lachenversiegelung konnte hier, wie in Fig. 3 dargestellt, 
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durch eng aneinandergesetzte Stabe einfach oder mehrschicht ig 
erfolgen. Die Querstabe konnten an der Meniskusbasis gebiindelt 
und als Faden ausgeleitet werden, an denen das 
Meniskustranplantat an der Gelenkkapsel verankert werden 
konnte . 

Naturlich konnen durch Anpassung der Knorpelersatzstrukturen 
an die au&ere Form auch andere Knorpelersat zimplantate 
gefertigt werden, z.B. fur den schon oben erwahnten discus 
triangularis der Hand. AuEer durch Berei ts tellung 
verschiedener Standardgrofien kann naturlich auch individuell 
z.B. auf der Basis von CT-Daten eine idividuelle Anpassung 
dieser Strukturen erfolgen. 

Biologischer Gelenkersatz : 

Durch Kombination der Knochen- und der Knorpelersatzstruktur 
kann ein biologischer Gelenkersatz konstruiert werden. Dazu 
wird auf eine nicht zu weiche Knochenersatzstruktur (der E- 
Modul dieses "Unterbaus" sollte nur dicht unterhalb des E- 
Moduls des urspriinglichen Knochenlagers also zwischen 45% -9 5% 
dieses E-Moduls liegen) eine Knorpelersatzs tmktur im Bereich 
der Dicke der urspriinglichen Knorpeldicke auf gebracht . Dabei 
liegen diese Knorpeldicken irn Bereich von 2 00 (im (z.B. 
Fingergelenk) bis ca 4 mm (Hlif tgelenk) . N Sinnvollerweise sollte 
die Knorpelersatzstruktur an der dem Gelenk zugewandten Flache 
im Sinne der oben beschriebenen Verfahren gut versiegelt sein, 
schon allein deshalb, urn ein Aufreiben der Neogelenkf lachen zu 
verhindern, was insbesondere dann wichtig ist, wenn beide 
15 Gelenkf lachen ersetzt werden sollen. 

Oft ist der Ersatz beider Gelenkf lache jedoch gar nicht 
erf orderlich. So kommt es z.B. bei Os techondrosis dissecans zu 
einer lokalisierten Knorpel/Knochenzers torung nur der einen 
Gelenkseite. Der Durchmesser dieser Gelenkzerstorung ist 
begrenzt, so daS in diesen Fallen der Ersatz des Gelenkes mit 
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Hilfe eines in der Grd&e und Gelenkkontur angepafiten Zylinders 
erfolgen kann (Fig. 1, Fig. 2). Wie in Fig. 1 dargestellt, 
kann es sinnvoll sein, zwischen der Knochen- und 
Knorpelersatzstruktur eine "Supportschicht" (2) zu setzen, so 
da& die Knorpelersatzstruktur unter eine moglichst 
gleichmaSige Drue kbe las tung korrant . Auf die in Fig. 1 
dargestell ten Durchbriiche (3) kann dann verzichtet werden, 
wenn eine Zellbeladung der Knorpels truktur vor dem Einsetzen 
in das Knochenlager erfolgt, z.B. durch introperative Impfung 
der Knorpelersatzstruktur mit Knochenmarkblut . 

Sollen ganze Gelenke ersetzt werden, so ist au£er der Form des 
Gelenkes naturlich die mechanische Strukturs teif igkei t der 
Knochenersatzs truktur den mechanischen Gegebenhei ten des zu 
ersetzenden Knochenlagers anzugleichen . Da die 
Knochensteif igkei ten physio log ischerweise star ken lokalen 
Schwankungen unterliegen, ist es guns tig, wenn diese 
geometrischen Variationen mit einem geeigneten 
Herstellungsverf ahren - wie z.B. mit dem geschilderten Jet 
Phase Solidif ication-Verf ahren hergestellt werden. 

Im Folgenden werden einige Strukturen an Hand von Abb i 1 dung e n 
naher erlautert. 

Fig. 1: Darstellung eines Zylinders als Knochenersatzs truktur . 
Die Knochenersatzstruktur ist aus urn 90° zueinander versetzten 
Staben dargestellt (1). Aufgesetzt wurde eine Supports truktur 
(2), auf die eine (nicht dargestell te ) Knorpelersatzstruktur 
aufgebracht werden kann. Damit Zellen aus dem Knochenmark in 
die Schicht der Knorpelersatzstruktur einwandern konnen, sind 
in der Supports truktur Durchbriiche (3) vorgesehen. Mit einer 
derartigen Knorpelersatzstruktur ware ein solcher Zylinder 
z.B. zum Ersatz eines lokalen einseitigen 
Knochen/ Knorpeldef ektes geeignet, wie er z.B. bei der 
osteochondrosis dissecans vorkommt . 
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Fig. 2: Darstellung einer Zylinders als Knochenersat zs truktur 
entsprechend Fig.l. Die Stabreihen (4) sind in diesem Beispiel 
im Sinne eines "Scherengitters" angeordnet. 

Fig. 3: Aufsicht und Seitenansicht einer Knorpelersatzstruktur 
aus feinen Staben (5), die auf Lucke versetzt angeordnet 
wurden, urn eine elastische Durchf ederung der Schicht zu 
ermoglichen. Versiegeiung der dem Gelenk zugewandten 
Oberflache durch paralleles Aneinanderlegen der Stabe (6). 

Fig. 4: Darstellung der au£eren Form eines 

"Meniskustransplantates" . Die Grunds truktur der Stabanordnung 
folgt dem in Fig. 3 darges tell ten Prinzip. Die Stabreihen (7) 
folgen der Halbmondform des Meniskustransplantates. Die dazu 
quer dazu verlaufenden Stabe konnen an der Basis des 
Meniskustransplantates ausgeleitet und gebiindelt werden, so 
da£ das Meniskus transplantat mit diesen so entstehenden Faden 
(8) im Gelenk fixiert werden kann. 
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1. Knochen- bzw. Knorpe limp lan tat auf Basis eines 
dreidimensionalen Gitters bestehend im wesentlichen aus einer* 
Vielzahl von regelmaSig angeordnete ten Staben aus einem 
teilweise oder vollstandig bio-resorbierbaren Werkstoff, die 
eine geometrische dreidimensionale Struktur aus annahernd 
identischen Einheiten mit Zwischenraumen bilden, wobei besagte 
Struktur in Bezug auf Elastizitat und Festigkeit auf das Gewebe 
abgestimmt ist , das es ersetzen soil . 

2. Implantat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da& die 
Stabe aus kugelf omigen oder zylindrischen Untereinhei ten 
zusammengesetz t sind . 

3. Implantat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
daS die Stabe aus einem der folgenden Werkstoffe bestehen: 
Poly-D-Lactide, Poly-L-Lactide, Poly DL-Lactide, 
Hydroxylapatite , Calciumphosphate oder Mischungen, die im 
wesentlichen Calciumphosphate bzw. Hydroxylapatite enthalten, 
Collagen, Agar oder Gelatine. 

4. Implantat nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daS die aufiere Geometrie der Struktur des 
Implantats der Struktur des zu ersetzenden individueli.en 
Knochen/Knorpel-Gewebes angepaSt ist, so dafi das Implantat aus 
Struktureinheiten mit regional unterschiedlichen geometrischen 
Parametern besteht. 

5. Implantat nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, . daS die 
Stabe entsprechend der geforderten Festigkeit und Elastizitat 
in den jeweiligen Bereichen des Implantats unterschiedliche 
Dicke besitzen und / oder dafi die Abstande der Gitters.tabe in 
den jeweiligen Bereichen des Implantats unterschiedlich sind. 
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6. Implantat nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet , da& das Elastizitatsmodul des Implantats 
mindestens 60 % des Elas t iz i tatsmoduls des jeweiligen 
natur lichen Knochens und mindestens 20 % des jeweiligen 
natiirlichen Knorpels ist. 

7. Knochenimplantat nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daS das dreidimensionale Gitter gebildet ist 
aus Einheiten von jeweils drei urn etwa 90° zueinander versetzt 
angebrachten Staben und die so gebildete geometrische Struktur 
annahernd senkrecht zueinander stehenden Ebenen von Stabreihen 
mit Zwischenraumen aufweist, in die naturliches Knochengewebe 
einwachsen kann,wobei eine der drei S tabreihen-Ebenen annahernd 
parallel zu der mechanischen Hauptspannungsrichtung des zu 
ersetzenden Knochens ist. 

8. Knochenimplantat nach einem der Anspruch 1 bis 7 , dadurch 
gekennzeichnet, da£ das dreidimensionale Gitter gebildet ist 
aus Einheiten von jeweils drei um etwa 90° zueinander versetzt 
angebrachten Staben und die so gebildete geometrische Struktur 
annahernd senkrecht zueinander stehenden Ebenen von Stabreihen 
mit Zwischenraumen aufweist, in die naturliches Knochengewebe 
einwachsen kann, wobei eine der drei S tabreihen-Ebenen um etwa 
45° zu der mechanischen Hauptspannungsrichtung des zu 
ersetzenden Knochens versetzt ist, und so ein dreidimensio 
nales Scherengitter vorliegt. 

9. Knochenimplantat nach Anspruch 7 oder 8, dadurch 
gekennzeichnet, da& es ein Elastizitatsmodul in einem Bereich 
von 50 bis 20.000 N/mm 2 aufweist. 

10 . Knochenimplantat nach einem der Anspriiche 7 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, daS die von den Staben gebildetem Zwischenraume 
(Poren) einen Durchmesser von 150 |LUn bis 3 mm aufweisen fur 
Bereiche, in denen naturliches Knochengewebe einwachsen soil, 
und 1 bis 5 mm fur Bereiche, in denen Gefafizellen einwachsen 
sollen. 



BNSDOCID; <WO. 



_9852498A1_I_> 



WO 98/52498 



PCT/DE98/01402 



11. Knochenimplantat nach einem der Anspruche 7 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, da£ der Durchmesser der Stabe zwischen 50 

und 2 mm liegt. 

12 . Knorpelimplantat nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, da£ das dreidimensionale Gitter gebildet ist 
aus Ebenen von jeweils urn etwa 90° zueinander versetzt 
angebrachten, annahernd parallel auf Abstand liegenden Staben, 
und die dadurch entstehende geometrische Struktur Zwischenraume 
aufweist, in die das naturliche Knorpelgewebe einwachsen kann, 
wobei die Anordnung der S tabreihen-Ebenen annahernd senkrecht 
zu der mechanischen Haup t spannungs r i c h t ung 

der zu erwartenden Belastung ist. 

13 . Knorpelimplantat nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichne t , 
dafi eine Stabreihenebene auf Llicke gesetzt ist im Vergleich zu 
einer benachbarten gleichausger ichte ten Stabreihenebene. 

14 . Knorpelimplantat nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, da& die dreidimensionale Gi tters truktur 
gebildet ist aus auf einander liegenden Stab-Gitterf lachen. 

15 . Knorpelimplantat nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, 
da£ die Stab-Git terf lachen zueinander versetzt sind. 

16 .Knorpelimplantat nach einem der Anspriiche 12 bis 15, dadurch 
gekennzeichnet, da£ es ein Elastizi tatsmodul in einem Bereich 
von 5 bis 40 N/mm 2 aufweist. 

17 .Knorpelimplantat nach einem der Anspruche 12 bis 16, dadurch 
gekennzeichnet, da£ die von den Staben gebildetem Zwischenraume 
(Poren) einen Durchmesser von 5 (am bis 3 mm aufweisen. 

18 .Knorpelimplantat nach einem der Anspriiche 12 bis 17, dadurch 
gekennzeichnet, da£ der Durchmesser der Stabe zwischen 5 fim und 
1 mm liegt. 
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19 .Gelenkersatz-Implantat , bestehend im wesentlichen aus einem 
Knochenimplantat gemafi einem der Anspruche 7 bis 11 als 
Knochenersatzstruktur und einem Knorpelimplantat gemaS der 
Anspruche 12 bis 18 als Gelenkschicht-Struktur, welche in 
funktioneller Einheit miteinander verbunden sind. 
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